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@ Tragermaterial fur medizinische Zwecke 

(g) Tragermaterial fur medizinische Zwecke, das dadurch 
gekennzeichnet ist, daS ein Zusatz von hochfesten Fasern 
Oder Faden auf organischer oder anorganischer Basis mit 
einer Hochstzugkraft uber 60 cN/tex dem Tragermaterial 
eine Hochstzugkraft uber 2 N/cm verleiht und das Tragerma- 
terial vorzugsweise eine Hochstzugkraft unter 400% auf- 
weist. 
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Beschreibung 

Die Erfindung betrifft ein Tragermaterial fur medizi- 
nische Zwecke, vorzugsweise Binden, Bandagen, Pfla- 
ster oder Wundverbande. 

Als Tragermaterialien fur diese Zwecke sind bereits 
zahlreiche Materialien auf Folien-, Gewebe, Gewirke, 
Vlies-, Gel- oder Schaumstoff- Basis bekannt und wer- 
den auch in der Praxis eingesetzt. Die Materialien, wel- 
che oft noch mit einer Selbstklebemasse beschichtet 
sind, miissen hautvertraglich, in der Regel luft- und was- 
serdampfdurchlassig sowie gut anmodellierbar und an- 
schmiegsam sein. Aufgrund dieser Anforderungen wird 
haufig ein mdglichst diinner oder weicher Trager bevor- 
zugt. Zur Handhabung und beim Gebrauch ist bei den 
Tragermaterialien aber auch eine ausreichende Festig- 
keit und gegebenenfalls begrenzte Dehnbarkeit gefor- 
dert 

Diinne Trager, insbesondere aus Vliesen, sind gut luft- 
und wasserdampfdurchlassig. Fur bestimmte Anwen- 
dungen ist jedoch ihre Festigkeit zu gering. Folien sind 
aufgrund ihrer Flexibilitat sehr gut anmodellierbar. Ne- 
gativ wirkt sich die Dehnbarkeit oft auf die Applikation 
aus, so daB ihre Einsatzfahigkeit ebenfalis begrenzt ist 

Fiir spezielle Anwendungen, z. B. Tapes fiir funktio- 
nelle Tapeverbande zur Prophylaxe und Therapie von 
Verletzungen, Erkrankungen und Veranderungen am 
Bewegungsapparat, sind unelastische Trager mit einer 
hohen Festigkeit in Beanspruchungsrichtung erforder- 
lich. Dies wird erreicht, indem Gewebe, ublicherweise 
aus Baumwolle oder Viskose, eingesetzt werden. In der 
Regel sind solche Tragermaterialien, mit entsprechend 
hohem Flachengewicht, kostenintensiv. Eine hohe Flexi- 
bilitat ist nur durch ein Gewebe mit geringerer Festig- 
keit zu erreichen. Dieses weist im allgemeinen aber 
dann unter Beanspruchung eine gewisse Dehnung auf, 
welche fiir die Anwendung unerwiinscht ist. 

Eine weitere Anwendung sind Rollenpflaster und 
Wundschnellverbande. In der Regel ist es auch hier er- 
forderlich, daB der Trager eine ausreichende Festigkeit 
aufweist Die minimale Dicke der Trager ist daher durch 
die notige mechanische Festigkeit der Trager begrenzt 
und um eine Mindestfestigkeit zu haben, ist die Dicke 
nicht beliebig reduzierbar. 

Aufgabe der Erfindung war es deshalb, ein Tragerma- 
terial zu entwickeln, welches die Mindest- oder auch die 
Optimalanforderungen an Zugfestigkeit und ReiBdeh- 
nung erfiillt, obwohl der Trager an sich dies nicht tut. 

Gelost wird diese Aufgabe, indem den Tragermate- 
rialien hochfeste Fasern oder Faden mit einer Hochst- 
zugkraft von mindestens 60 cN/tex zugesetzt werden, 
welche dem Material eine Hochstzugkraft von minde- 
stens 2 N/cm verleihen. Die Hochstzugkraftdehnung 
(ReiBdehnung) der erfindungsgemaBen Trager ist dann 
vorzugsweise unter 400%. 

Dadurch werden Tragermaterialien fiir medizinische 
Zwecke nutzbar, deren Einsatz bisher an mangelnder 
Festigkeit und/oder zu hoher Dehnung gescheitert ist 

Als Tragermaterialien konnen die bekannten Trager 
aus Gewebe, Gewirke, Folien, Vlies, Schaumstoff, Gele 
oder Verbundprodukte daraus verwendet werden, so- 
fern sie ansonsten die Anforderungen an den medizini- 
schen Einsatz erfullen. 

Die hochfesten Fasern oder Faden konnen aus orga- 
nischen und anorganischen Materialien bestehen, bei- 
spielsweise und bevorzugt aus Glas, Kohlenstoff oder 
auch speziellen Polyamiden. 

Die Faden konnen dabei als Monifil, Multifil oder 
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Spinnfasergarn und die Fasern beispielsweise in orien- 
tierter Form eingesetzt werden. Sie sollten fest mit dem 
Tragermaterial verbunden sein. Dies kann durch direk- 
tes Einarbeiten der Fasern oder Faden in den Trager 
5 geschehen, wie Einweben bei Geweben, Einstricken bei 
Gewirken, Einbetten bzw. Einfiigen beim Herstellungs- 
verfahren von Folien, Gelen oder Schaumstoffen und 
Vliesen. 

Die Fasern oder Faden konnen aber auch nachtrag- 

io lich mit dem Trager verbunden werden, beispielsweise 
durch Auflaminieren mit einer entsprechenden Verbin- 
dungsschicht Das Einlegen in die Kiebmassenschicht 
bietet sich hierzu zum Beispiel an. 

Die Anzahl der an- oder eingebrachten Faden bzw. 

is Fasern hangt in erster linie vom jeweils vorgesehenen 
Verwendungszweck und der angestrebten Hochstzug- 
kraft sowie Hochstzugkraftdehnung des Tragermateri- 
als, seiner eigenen Beschaffenheit und der jeweiligen 
Festigkeit der Fasern und Faden selbst ab und kann 

20 deshalb in relativ weiten Grenzen variieren. Sie werden 
vorzugsweise gezielt entsprechend der Beanspru- 
chungsrichtung des Tragermaterials eingefugt dk in 
Langsrichtung. Sie konnen jedoch auch, wenn dies 
zweckdienlicher ist, zusatzlich oder nur in Quer- oder 

25 Schragrichtung oder beispielsweise kurven-, spiral- 
oder zick-zackformig oder regellos verlaufen. Dabei 
kann es wiinschenswert und erreichbar sein, daB das 
Tragermaterial senkrecht zur Orientierung der Verstar- 
kung und/oder in Richtung der Orientierung von Hand 

30 einreiBbar ist 

Als Tragermaterial fiir einen funktionellen Tapever- 
band kann beispielsweise ein flexibles Tragergewebe 
aus Baumwolle verwendet werden, dem erfindungsge- 
maB Kohlenstoff (Carbon)- oder Glasfaserfaden in der 

35 Kette zugesetzt sind. So kann jeder 2* bis lOte Kettfa- 
den aus dem hochfesten Material bestehen. Durch diese 
Konstruktion bleibt der Trager flexibei und laBt sich gut 
anmodellieren. Er hat dabei eine hohe ReiBfestigkeit 
und seine Dehnbarkeit in Beanspruchungsrichtung ist 

40 deutlich verringert Aufgrund der Sprodigkeit der hoch- 
festen Faden bleibt das Gewebe von Hand reiBbar. 

Ein zum Tapen geeigneter derartiger Trager weist 
beispielsweise eine Hochstzugkraft von mindestens 60 
N/cm, vorzugsweise 80 bis 100 N/cm, und eine Hochst- 

45 zugkraftdehnung unter 25%, vorzugsweise 5 bis 10%, 
auf bei einem Flachengewicht kleiner als 140 g/m 2 , vor- 
zugsweise kleinerals 100g/m 2 . 

Bei einer anderen moglichen Ausfuhrungsform be- 
st eht das Gewebe aus 100% hochfesten Materialien in 

so der Kette und ergibt Tapetrager mit besonders hoher 
Zugkraft und geringer Dehnung. 

Durch Einfiigen oder Auflaminieren der hochfesten 
Fasern oder Faden in Vliese oder Folien konnen Trager- 
materialien hergestellt werden, die sich ebenfalis zum 

55 Einsatz als Tape eignen. Bei Fertig-Tapeverbanden wer- 
den die Verstarkungsfaden oder -fasern bevorzugt 
gleich entsprechend der Beanspruchungsrichtung im 
angelegten Zustand angeordnet Da diese Verbande 
schon fertig zugeschnitten oder ausgestanzt sind, ist ei- 

eo ne ReiBbarkeit hier nicht gefordert 

Wahrend fur die Tapeverbande eine gewisse Materi- 
alstarke nicht unterschritten werden kann, damit sie den 
hohen Anforderungen gerecht werden konnen, lassen 
sich fiir den Einsatz als Verbandpflaster (Rollenpflaster) 

65 und Wundschnellverbande mit Wundauflage auch deut- 
lich leichtere Materialien, insbesondere auf Basis Vlies 
oder Folie, verwenden, welche durch den Zusatz der 
hochfesten Faden oder Fasern doch noch ausr ichend 
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stabil sind. 

Als Tragermaterial fur Verbandpflaster eignet sich 
beispieisweise ein Trager auf der Basis von Acetat-Ge- 
webe, welcher durch den Zusatz eine Hdchstzugkraft 
von iiber 40 N/cm, vorzugsweise 60 bis 80 N/cm, und 5 
eine Hochstzugkraftdehnung von unter 80%, vorzugs- 
weise 20 bis 30%, aufweist bei einem Flachengewicht 
von hochstens 90 g/m 2 , vorzugsweise 70 bis 50 g/m 2 . 

Durch Laminieren, Einarbeiten oder Einiassen von 
hochfesten Fasern oder Faden in Vliese oder Foiien 10 
konnen Trager von geringem Flachengewicht unter 
70 g/m 2 , vorzugsweise unter 40 g/m 2 , mit ausreichender 
Festigkeit (Hdchstzugkraft mindestens 2N/cm bei einer 
Hochstzugkraftdehnung von unter 400%) far Wund- 
schnellverbande hergestellt werden. 15 

Der Einsatz von hochfesten Verstarkungungsfaden 
oder -fasern ist insbesondere fur Anwendungen geeig- 
net, bei denen mit einem dunnen, flexiblen, kostengun- 
stigen, fur medizinische Zwecke vorgesehenen Trager 
ausreichende Festigkeit mit geringer Dehnbarkeit er- 20 
reicht werden soli. 

Je nach Verwendungszweck werden die verstarkten 
Tragermaterialien gegebenenfalls mit einer der bekann- 
ten hautvertraglichen Kiebemassen auf Kautschuk- 
oder synthetischen Polymeren-Basis beschichtet, wei- 25 
terhin gegebenenfalls mit einer Wundauflage versehen 
und in ublicherweise konfektioniert. 

Die Fig. la— d zeigt beispieihaft verschiedene Anord- 
nungsmoglichkeiten der Verstarkungsfaden in Langs-, 
Quer- ( Zickzack- und Weilenform. 30 

Patentanspruche 

1. Tragermaterial fur medizinische Zwecke, da- 
durch gekennzeichnet, daB ein Zusatz von hochfe- 35 
sten Fasern oder Faden auf organischer oder anor- 
ganischer Basis mit einer Hochstzugkraft uber 60 
cN/tex dem Tragermaterial eine Hdchstzugkraft 
iiber 2 N/cm verleiht 

2. Tragermaterial fur medizinische Zwecke nach 40 
Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB das Tra- 
germaterial eine Hochstzugkraftdehnung unter 
400% aufweist 

3. Tragermaterial fur medizinische Zwecke nach 
Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daB 45 
das Tragermaterial mit einem Faden oder mehre- 
ren Faden aus Monofil, Multifil oder Spinnfaser- 
garn verst&rkt ist. 

4. Tragermaterial fur medizinische Zwecke nach 
Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daB 50 
das Tragermaterial mit orientierten Fasern ver- 
starkt ist 

5. Tragermaterial gemaB 1, 2, 3 oder 4, dadurch 
gekennzeichnet, daB die Fasern oder Faden aus 
Glas, Kohlenstoff oder Polyamiden bestehen. 55 

6. Tragermaterial fur medizinische Zwecke nach 
einem oder mehreren der vorhergehenden Anspru- 
che, dadurch gekennzeichnet, daB das Tragermate- 
rial aus Vlies, Oewebe, Folie, Schaumstoff, Gel oder 
Maschenware besteht. 60 

7. Tragermaterial fur medizinische Zwecke nach 
einem oder mehreren der vorhergehenden Ansprii- 
che, dadurch gekennzeichnet, daB das Tragermate- 
rial mit den Faden und/oder Fasern laminiert ist 

8. Tragermaterial fur medizinische Zwecke nach 65 
einem oder mehreren der vorhergehenden Ansprii- 
che, dadurch gekennzeichnet, daB die Faden und/ 
oder Fasern in das Tragermaterial eingearbeitet 
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sind. 

9. Tragermaterial Fur medizinische Zwecke nach 
einem oder mehreren der vorhergehenden Ansprii- 
che, dadurch gekennzeichnet, daB die Faden und/ 
oder Fasern in das Tragermaterial eingelassen sind. 

10. Tragermaterial fur medizinische Zwecke, insbe- 
sondere fur Tape-Bander, nach einem oder mehre- 
ren der vorhergehenden Anspruche, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB durch den Zusatz von hochfe- 
sten Fasern oder Faden mit einer Hochstzugkraft 
uber 60 cN/tex das Tragermaterial eine Hochstzug- 
kraft iiber 60 N/cm und eine Hochstzugkraftdeh- 
nung unter 25% bei einem Flachengewicht von un- 
ter 140 g/m 2 hat 

1 1. Tr&germateriai fur medizinische Zwecke, insbe- 
sondere fur Roilenpflaster (Verbandpflaster), nach 
einem oder mehreren der vorhergehenden Anspru- 
che, dadurch gekennzeichnet, daB durch den Zusatz 
von hochfesten Fasern oder Faden mit einer 
Hochstzugkraft iiber 60 cN/tex das Tragermaterial 
eine Hochstzugkraft uber 40 N/cm und eine 
Hochstzugkraftdehnung unter 80% bei einem Fla- 
chengewicht von unter 90 g/m 2 hat. 

12. Tragermaterial fur medizinische Zwecke, inbe- 
sondere fur Wundschnellverbande, nach einem 
oder mehreren der vorhergehenden Anspruche, 
dadurch gekennzeichnet, daB durch den Zusatz von 
hochfesten Fasern oder Faden mit einer Hochst- 
zugkraft uber 60 cN/tex das Tragermaterial eine 
Hochstzugkraft iiber 2 N/cm und eine Hochstzug- 
kraftdehnung unter 400% bei einem Flachenge- 
wicht von unter 70 g/m 2 hat 

13. Tragermaterial fur medizinische Zwecke nach 
einem oder mehreren der vorhergehenden Ansprii- 
che, dadurch gekennzeichnet, daB das Tragermate- 
rial von Hand senkrecht zur Orientierung der Ver- 
starkung und/oder in Richtung der Verstarkung 
reiBbar ist 

14. Tragermaterial fur medizinische Zwecke nach 
einem oder mehreren der vorhergehenden Anspru- 
che, dadurch gekennzeichnet, daB die Orientierung 
der Verstarkungsfaden oder -fasern entsprechend 
der Beanspruchung im Gebrauch ausgerichtet ist 
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